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@ VollgeschoS fur Handfeuerwaffen 

(g) Die Erfindung betrifft ein VoilgeschoR, insbesondere zum 
VerschieSen aus Handfeuerwaffen, mit einem bleifreien 
Geschoftkorper, der auf seiner Au&enflache mlt einer Zinn- 
schicht versehen ist. Die Erfindung betrifft ferner eine 
Patrone mit einem solchen GeschoBkorper. 
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Beschreibung 
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Die Erfindung betrifft ein VollgeschoB, insbesondere 
zum VerschieBen aus Handfeuerwaffen, mit einem mas- 
siven GeschoBkorpen 

In der Stammanmeldung P 42 02 235^ vom 25. 01. 
1991 wird ein GeschoB, insbesondere zum VerschieBen 
aus Handfeuerwaffen, mit einem Kern und einem ein- 
oder zweiteiligen Mantel, welcher den Kern wenigstens 



Schmelzpunkten des PR^tetrafluorethylens gesehen. 
BekanntermaBen enthalten Ldtmittel neben Zinn und 
Zink cine Reihe weitere Metalle, wie Blei, Arsen und/ 
Oder Aniimon. 

Aus der DE-PS 31 145 aus dem Jahr 1884 sind Ge- 
schosse bekannt, die mit einem Kern und einem ein- 
oder mehrteiligen Mantel, welcher den Kern wenigstens 
im Fuhrungsteil und am Heck umschlieBt Entsprechen- 
des ist auch den Figuren dieser Druckschrift zu entneh- 



im Fuhrungsteil und am Heck umschlieBt, beschrieben, lo men. In einer besonderen Ausfiihrungsform werden die 



dessen Mantel auf seiner AuBenflSche mit einer Zinn 
schicht versehen ist 

Mantelgeschosse oder Massivgeschosse fur Handfeu- 
erwaffen-Munition erzeugen beim Durchgang durch 
das Waffenrohr Abiagerungen. Diese Ablagerungen, 
insbesondere Splitter, entstehen beim Eintritt des Ge- 
schosses in den Waffenlauf. Diese Splitterbildung tritt 
insbesondere bei Handfeuerwaffen mit groBer Lei- 
stungsdichte auf, bei denen festgestellt wurde, daB auch 
Stahlm^ntel reiBen konnen. Diese bestehen im wesentli- 
chen aus dem Material des Fuhrungsteils des GeschoB- 
mantels oder des GeschoBkSrpers. Die GeschoBmantel 
konnen z. B. aus Tombak-Legierungen, Kupfer, Kupfer- 
Nickel-Legierungen a a. bestehen. 



Mantel mit einem aufgesetzten Fuhrungsring oder einer 
von hinten aufzuschiebenden Kapsel von weicherem 
Metall versehen. Es wird beschrieben. daB in gleicher 
Weise mittels Verzinnung oder Verzinkung eine ring- 
is formige Verstarkung des Mantels aus dem angewende- 
ten Verlotungsmittel, z. B. Zinn oder einer Zinniegie- 
rung, angebracht werden kann. Dementsprechend ist es 
erforderlich, daB die Zinnschicht sehr dick ausgebildet 
werden muB, um die Aufgabe der Verstarkung zu erful- 
20 len. 

Demgegeniiber bestand das Problem, ein Vollge- 
schoB zur Verfugung zu stelien. welches die ablage- 
rungsverhindemden Vorteile der oben beschriebenen 
Mantelgeschosse oder Massivgeschosse mit offenem 



Die Bildung dieser Ablagerungen ist stark abhangig 25 Bleiheck besitzt. bei dem es jedoch beim VerschieBen 



von der Laufkonfiguration, von den MaBen und der 
Ausfiihrung des Laufinneren (z. B. Feld/Zug-Rohr. Poly- 
gon- Rohr) und derOberflachenbeschaffenheit des Lauf- 
inneren. Sie sind ferner abhangig von der Innenballistik. 
AIs ablagerungshemmend wirkt, wie Ergebnisse gezeigt 30 
haben, eine Verwendung von Anzundsatzen mit Bleitri- 
nitroresorcinat (z. B. Sinoxid-Anzundsatze) in den die- 
sen Geschossen zugeordneten Patronenhulsen. 

Auch beim VerschuB von Geschossen mit einem "of- 
fenen" Heckteil, bei dem der Bleikem des Geschosses 33 hen ist. 



unter Verwendung bleifreier Anzundsatze zu keiner 
Emission bleihaltiger Dampfe kommt. Die Verwendung 
bleihaltiger Anziindsatze solite gleichzeitig vermieden 
werden konnen. 

Das Problem wurde erfindungsgemaB geldst durch 
ein VollgeschoB, insbesondere zum VerschieBen aus 
Handfeuerwaffen, mit einem GeschoBkSrper, das da- 
durch gekennzeichnet ist, daB der bleifreie GeschoBkOr- 
per auf seiner AuBenflache mit einer Zinnschicht verse- 



offenliegt, werden nur geringe oder keine Ablagerun- Mit Hilfe der vorliegenden Erfindung ist somit die 

gen beobachtet Herstellung von bleifreien Vollgeschossen und bleifrei- 

In beiden Fallen wirkt entweder das bei der Umset- en Patronen mdglich. 
zung des Anzundsatzes sich bildende metallische Blei Nachfolgend wird anhand der Figuren ein Ausfuh- 
oder das erosiv aus dem GeschoBheck abgetragene Blei 40 rungsbeispiel der Erfindung naher beschrieben. 



als Inhibitor fur die Ausbildung von Ablagerungen. 

In beiden Fallen findet jedoch beim Abfeuern des 
Geschosses eine Emission von bleihaltigen Dampfen 
statt, welche sich umwelt- und gesundheitsbelastend 
auswirken. 

Werden Blei enthaltende Anzundsatze zum Zunden 
der Treibladung vermieden, z.B. durch Verwendung 
von in der EP-A-O 031 045 beschriebenen Anzundsat- 
zen, die Zinkperoxid als alleiniges oder anteiliges Oxida- 



Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht eines Geschosses in 
teiiweise geschnittener Darstellung, 

Fig. 2 zeigt die Einzelheit Z der Fig. 1 in vergroBerter 
Darstellung. 

45 Fig. 1 zeigt eine nicht maBstabsgerechte Seitenan- 
sicht eines Geschosses in teiiweise geschnittener Dar- 
stellung, mit einem bleifreien GeschoBkorper 1, der auf 
der AuBenflache mit einer Zinnschicht 2 versehen ist 
Die Zinnschicht ist an ihrem vorderen Ende geschlossen 



tionsmittel enthalten, so kommt es beim VerschieBen 50 und dementsprechend der Kern am heckseitigen Ende 

von am Heck geschlossenen GeschoBkorpern zu Abla- mit der eingebordelten scheibenf5rmigen Abdeckung 2' 

gerungen im Lauf. Diese fuhren zu Laufverengungen aus z. B. Stahl, Messing, Kupfer oder dgL versehen. Die- 

und damit verbundenen Gasdrucksteigerungen mit Ge- se Abdeckung ist jedoch nicht zwingend erforderlich. 

fahrdung des Schutzen sowie zum Nachlassen der Ge- Fig. 2 zeigt die Einzelheit Z der Fig. 1 in vergrdBerter 

schoBprazision. Dieser Effekt ist bereits nach dem Ab- 55 Darstellung. 

feuern von etwa 3000 SchuB zu beobachten. welche bei Die Dicke der Zinnschicht 2 betrSgt 1 bis 10 jim, vor- 

Schnellfeuerwaffen schnell erreicht sind, Diese Preble- zugsweise 3 bis 5 pjn. Diese geringe Dicke ist bereits 

niatik betrifft insbesondere Langwaffen vom Kaliber 4,7 ausreichend, wenn das VollgeschoB lediglich im Fuh- 

bis 12,7 mm. rungsteil, also in dem Bereich des Vollgeschosses, mit 

Aus der CH-A-545 956 ist ein GeschoB mit einem eo dem es direkt mit dem Laufmnern in Kontakt kommt. 



metallischen GeschoBkorper und einem sich verjungen- 
den Vorderabschnitt bekannt 

Der auf den GeschoBkorper aufgetragene Oberzug 
ist zweckmaBig Polytetrafluorethylen. Zwar wird ein 
Vergleich zu den sonst fur GeschoBkorpern genomme- 
nen Oberzugsmaterialien, wie beispielsweise Ldtmittel, 
vorgenommen, jedoch eine erhohte Durchschlagskraft 
des Geschosses in den verhaltnismaBig hoheren 



mit dieser Zinnschicht 2 uberzogen ist Hierbei muB 
auch nicht die gesamte Oberfiache des Fuhrungsteils 
mit einer Zinnschicht 2 versehen sein, sondern es gentigt 
ein ring- oder segmentformiger Bereich, der wenigstens 
65 25% der Flache des Fuhrungsteils ausmacht 

Die Einwirkung der Treibladungspulver- und An- 
zundsatzreaktionsprodukte bewirkt eine erosive Abtra- 
gung von metallischem Zinn, welches dann im Lauf eine 
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ablagerungshemmende Wirkung entfaltet. Bei den er- 
findungsgemafien Vollgeschossen mit Zmnschicht tntt 
daruber hinaus keine Splitterbildung des sonst vorhan- 
denen Mantels auf. wenn das GeschoB in den gezogenen 
Teil des Laufes eintritc ^ „ 

Die Hersteilung der erfindungsgemaBen Vollgeschos- 
se erfolgi durch elektrolyiischen (galvanischen) Auftrag 
Oder Feuerplattierung der Zinnschicht 2 auf den Ge- 
schoBkdrper in einer Dicke von 1 bis 10 ^im. vorzugs- 
weise 3 bis 5 ^im. 

Sollte nur ein ring- oder segmentformiger Zinnbe- 
reich im Fuhrungsteil des GeschoSkorpers vorgesehen 
sein, so kann dies durch Berucksichtigung bei der Her- 
steilung des GeschoBkorpers oder durch entsprechende 
Nachbearb,eitung geschehen. 

Da die Verwendung der Zinnschicht 2 auf Vollge- 
schossen insbesondere fur Vollgeschosse in Frage 
kommt, die mit Patronen mit bleifreiem Anzundsalz 
verschossen werden, beirifft die vorliegende Erfindung 
auch eine Pairone, insbesondere zur Verwendung in 20 
Handfeuerwaffen, mit einer Hulse, einer Treibladung, 
einem Anzundsatz und einem GeschoB, das einen Ge- 
schoBkorper 1 aufweist, wobei die Pairone dadurch ge- 
kennzeichnet ist, daB der Anzundsatz aus einer bleifrei- 
en Substanz oder einem bleifreien Substanzgemisch be- 25 
steht und der GeschoBkorper 1 auf seiner AuBenflache 
mit einer Zinnschicht 2 versehen ist. 

Als Vollgeschosse kommen die vorstehend beschne- 
benen erfindungsgemaBen Ausfiihrungsformen in Be- 
tracht, als Anziindsatze insbesondere solche mit Zink- 
peroxid als alleinigem oder anteiligen Oxidationsmittel 
gemaBdcrEP-A-O031 045. 



30 



Patentanspriiche 



35 



40 



1. VoUgeschoB, insbesondere zum VerschieBen aus 
Handfeuenvaffen, mit einem GeschoBkorper (1), 
dadurch gekennzeichnet, daS der bleifreie Ge- 
schoBkSrper (1) auf seiner AuBenflache mit einer 
Zinnschicht (2) versehen ist* 

2. VollgeschoB nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Dicke der Zinnschicht 1 bis 10 vim, 
insbesondere 3 bis 5 |xm, betragt. 

3. VollgeschoB nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Zinnschicht (2) im Bereich 45 
des Fuhrungsteils des Kerns angeordnei ist. 

4. GeschoB nach einem oder mehreren der Anspru- 
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Zinn- 
schicht (2) sich ring- oder segmentformig uber ei- 
nen Teil, wenigstens uber 25% der Oberflache des 50 
Fuhrungsteils erstreckt. 

5. VollgeschoB nach einem oder mehreren der An- 
spruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Zinnschicht (2) gaivanisch aufgetragen oder feuer- 
plattiert ist. 

6. VollgeschoB nach einem oder mehreren der An- 
spruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der 
GeschoBkorper (1) aus Stahl, Stahllegierungen, 
Kupfer, Kupferlegierungen. Messing oder Zink be- 

steht. ^ . Ti J 

7. Patrone insbesondere zur Verwendung m Hand- 
feuerwaffen, mit einer Hulse, einer Treibladung, ei- 
nem Anzundsatz fur die Treibladung und einem 
VollgeschoB, das einen GeschoBkorper (1) auf- 
weist, dadurch gekennzeichnet, daB der Anzund- 
satz aus einer bleifreien Substanz oder einem blei- 
freien Substanzgemisch besteht und der GeschoB- 
korper (1) auf seiner AuBenflache mit einer Zinn- 



55 



60 



65 




schicht (2) versehen isL 

8. Pau-one nach Anspruch 7 mit einem VollgeschoB 
wie in den Anspruchen 1 bis 6 definiert. 

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 
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